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Verfahren zura transparent en Farben von Zellglas-Folien 
in cler Masse 



Zellglas-Folien wurden bisher transparent gefarbt nach Art 
der substantiven Farbung von Textilmaterialien oder durch 
Bedrucken. Diese Farbungen sind jedoch wenig naflecht, was 
insbesondere* bei der Verwendung dieser Folien zura Verpacken 
von Lebensmitteln von Bedeutung ist. Eine andere Moglichkeit 
zum transparenten Farben von Zellglas besteht in der Ver- 
wendung von Farbepraparaten, wie sie in der deutschen Patent- 
schrift 1 245 032 beschrieben sind, jedoch zeigen auch diese 
Farbungen unzureichende Echtheiten. 

Es wurde nun ein Verfahren zum transparenten Farben von Zell- 
glas-Folien gefunden, bei dera man wahrend der Herstellung 
der Folien der Viskoselosung eine Dispersion eines Kiipen- 
farbstoffs zugibt t die koagulierte Folie nach der Passage 
des Entschwef elungsbades durch ein Reduktion3bad f iihrt , 
spult, durch ein Oxydationsbad fuhrt und anschliefiend 
fertigstellt . 
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Das erf indungsgemafle Vcrfahren wird in folg nder W ise 
durchgef iihrt • Ein handelsublichor Kiipenf arbstof f , wob i 
alle Vertreter dieser Klasse in Frage kommen, vrie sie etwa 
im Colour Index aufgefiihrt sind, wird zunachst in Wasser 
dispergiert. Liegt der Farbstoff als Teig vor t so ist es 
lodiglich erforderlich, diesen Teig mit Wasser zu verdiinnen, 
Feste Produkte enthalten normalerweise Dispergiermittel 
und konnen daher leicht mit Hilfe eines Riihrgerats in Wasser 
dispergiert werden. Die Konzentration an Farbstoff in dieser 
Dispersion liegt im allgemeinen zwischen 5 und 20 Gew.-#, 
Diese Farbstoff dispersion wird dann zu der fertigen Viskose- 
losung gegeben und vermischt und zwar in einer solchen Menge, 
daB die fertige Folie, je nach der gewiinschten Farbstarke, 
zwischen 0,1 und 10 Gew.-J4 Farbstoff enthalt. Man kann aber 
auch die waflrige Dispersion als solche oder in Mischung mit 
etwas Viskose in Form einer Stammlosung erst kurz vor der 
Spinndiise in die Viskose injizieren. Die Viskose wird dann 
durch den Spinnschlitz in ein Koagulierbad gedriickt. Die 
sich bildende Folie lauft anschliefiend durch weitere Koagulier 
bader sowie durch das Entschwef elungsbad. Im Anschluft daran 

s O O 

f iihrt man die Folie durch ein auf ca, 60 - 100 C erwarratfes 
Reduktionsbad, das beispielsweise 20 - 100 g Natrium- 
dithionit und 20 - 100 g Natronlauge (38°B6) im Liter Wasser 
enthalt. Nach einera kurzen Spiilbad mit kaltera Wasser lauft 
die Folie dann in ein Oxydat ionsbad t das beispielsweise mit 
Natriumhypochlorit auf einen Gehalt von ca. 1 - 5 g pro 
Liter an aktivem Chlor eingestellt ist, Zum Schlufl wird die 
Folie wie ublich mit einera Weichmachungsmittel behandelt 
und getrocknet. 

Das neue Verfahren eignet sich besonders zum Farben von 
Folien, aber auch fur Fasern, Aufter nach dem Viskose-Verf ahren 
kann man in gleicher Weise auch nach dem Kupf er-Ammonium- 
Verfahren arbeiten^ 
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Man erhalt. auf diese Weise voll transparent e Farbunjen mit 
guten Echtheiten wie insbesondere Nafiechtheit • Gegeniiber 
den Farbungen mit substantiven Farbstoffen oder mit Farbe- 
praparaten gemafi der deutschen Patentschrif t 1 2^5 03.2 
zeichnen sich die hier erhaltlichen Farbungen durch eine 
bessere Lichtechtheit und Bleichechtheit aus sovrie durch 
eine bessere Bestandigkeit der Farbstoff dispersion in der 
Viskose. 
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B lspiel: 

Von dem handelsublichen Kupenf arbs tof f Vat Orange l t 
C.I. 59 105 wurde mit einem Schnellriihrer (600 U/min) 
wahrend 15 Minuten eine 20 ?4ige f waBrige Dispersion ange- 
fertigt. 25 g dieser Dispersion wurdeain 1250 g einer far 
die Herstellung von Zellglas ublichen Spinnviskose rait 8 % 
dL -Cellulose eingeriihrt und zur Entfernung der eingeriihrten 
Luft wahrend 3 Stunden evakuiert. Von der so pigment iert en 
Viskose wurden Folien gezogen, koaguliert und regeneriert. 
Unraittelbar im Anschluft an die bei der Herstellung von 
Zellglas erforderliche Ent schwef elung wurde ein Teil der 
Folie wahrend 30 sek. mit 60 g/1 Na-Dithionit- und 50 g/1 
Natronlauge (38°Be) bei 85 - 95°C behandelt, kalt gespult 
und anschlisfiend bei Raumtemperatur mit einem Na-Hypochlorit 
bad (3 g aktiv Chlor/1) oxidiert und anschlieflend wie 
Ublich fertiggestellt . Der andere Teil der Folie wurde 
in der gleichen Weise fertiggestellt, wo bei jedoch die 
Passage durch das Reduktions- und Oxydat ionsbad entfiel. 

Die coloristische Beurtoilung der beiden Zellglasf olien 
zeigt, dafl die normal nachbehandelt e Probe sehr deckend, 
triib-orange gefarbt ist, wahrend die reduzierte und re- 
oxidierte Folie einen voll transparent en goldgelben Farbton 
aufweist. 

In der gleichen Weise erhalt man eine transparente brillant- 
rote Farbung, wenn man als Farbstoff Vat Red l'i , C.I. 71 HO 
verwendet. 
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Anspruch : 

Verfahren zura transparenten. Parben von Zellglas-Folien in 
der Masse, dadurch gekennzeichnet , daB man der Viskose- 
losung eine Dispersion eines Kupenf arbstof f s zugibt t die 
koagulierte Folie nach der Passage des Entschvef elungsbades 
durch ein Reduktionsbad f iihrt , sptilt , durch ein Oxydations- 
bad fuhrt und anschlieflend f ertigstellt e 
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